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1 . La prSsente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base de I'opinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle 

Absence d'unite de invention 

Declaration motivee selon la regie 43b/s.1 (a)(i) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 

Irregularis dans la demande internationaie 

Cadre n° VIII Observations relatives a la demande internationaie 

SUITE A DONNER 

Si une demande d'examen preliminaire internationaie est presentee, la presente opinion sera consideree comme 
une opinion ecrite de Tad ministration chargee de I'examen preliminaire international, sauf dans le cas ou le 
deposant a choisi une administration differente de la presente administration aux fins de I'examen preliminaire 
international et que I'administration consideree a notifie au Bureau international, selon la regie 66.1 bis. b), 
qu'elle n'entend pas considerer comme les siennes les opinions ecrites de la presente administration chargee de 
la recherche internationaie. 

Si, comme cela est indique ci-dessus, la presente opinion ecrite est consideree comme I'opinion ecrite de 
I'administration chargee de I'examen preliminaire international, le deposant est invite a soumettre a I'administration 
chargee de I'examen preliminaire international une reponse ecrite, avec le cas echeant des modifications, avant 
Texpiration d'un delai de 3 mois a compter de la date d'envoi du formulaire PCT/ISA/220 ou avant I'expiration d'un 
delai de 22 mois a compter de la date de priorite, le delai expirant le dernier devant etre applique. 

Pour plus de details sur les possibilites offertes au deposant, se referer au formulaire PCT/lSAy220. 

Pour de plus amples details, se referer aux notes relatives au formulaire PCT/ISAy220. 
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Cadre n° I Base de I'opinion 

1 . En ce qui concerne la langue, la pr6sente opinion a 6t§ etablie sur la base de la demande internationale dans 
la langue dans laquelle elle a 6t6 depos6e, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 

□ La presente opinion a 6te etablie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande 

internationale a ete d6posee dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins 
de la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1.b)). 

2. En ce qui concerne la ou les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande 
internationale, le cas echeant, la recherche internationale a 6t6 effectuee sur la base des elements suivants : 

a. Nature de I'6l6ment : 

□ un listage de la ou des sequences 

□ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des sequences 

b. Type de support : 

□ sur papier sous forme 6crite 

□ sur support eiectronique sous forme d6chiffrable par ordinateur 

c. Moment du d§pot ou de la remise : 

□ contenu(s) dans la demande internationale telle que d6pos6e 

□ d6pos6(s) avec la demande internationale, sous forme d6chiff rable par ordinateur 

□ remis ulterieurement k la pr6sente administration aux fins de la recherche 

3. □ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des sequences ou d'un ou plusieurs 

tableaux y relatifs a 6t6 d6pos6e, les declarations requises selon lesquelles les informations fournies 
ulterieurement ou au titre de copies supptementaires sont identiques k celles initialement fournies et ne 
vont pas au-del& de la divulgation faite dans la demande internationale telle que d§pos6e initialement, 
selon le cas, ont 6t6 remises. 

4. Commentaires compl6mentaires : 
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Cadre n° V Declaration motivee selon la regie 43d/s.1(a)(i) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et 
la possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



1. D6claration 



Nouveaut6 


Oui : 


Revendications 


1-10 




Non : 


Revendications 


11-18 


Activity inventive 


Oui : 


Revendications 






Non : 


Revendications 


1-18 


Possibility d'application industrielle 


Oui : 


Revendications 


1-18 




Non : 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Cadre n ° VI Certains documents cites 

1. Certains documents publics (regies 43£>/s.1 et 70.10) 
et /ou 

2. Divulgations non 6crites (regies 43Ws.1 et 70.9) 
voir formulaire 210 
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10/590*32 

IAP9Rec'dPCT7PTO 23 aug zwf 

OPINION EC RITE DE ('ADMINISTRATION Demande Internationale n° 

CHARGEE DE LA RECHERCHE 

INTERNATIONALE (FEUILLE SEPAREE) PCT/FR2005/000357 

II est fait reference aux documents suivants dans la presente notification: 

D1 : J.Xie et.al, Materials Letters 2003, 57, 2682-2687, cite dans la demande. 
D2: B. Alonso, J. Livage, J. Solid State Chem. 1999, 148, 16-19 
D3: C.J. Fontenot, J.W. Wiench, M. Pruski, G.L. Schrader, J. Phys.Chem. B 2000, 
104,11622-11631 

1 . La revendication 1 definit un procede de fabrication d'un oxyde de vanadium lithie 
Li (1+a) V 3 0 8 , sans neanmoins definir a. 

La revendication 1 ne se fonde done pas sur la description, comme I'exige I'article 6 
PCT, vu que sa portee est plus vaste que celle qui est justifie par la description. Dans 
la description, le facteur a est defini dans I'intervalle 0.1<=a<=0.25 (voire description, 
page 1 , ligne 9). 

2.1 . Le document D1 decrit un procede de preparation d'un gel de Li (1 2) V 3 0 8 par addition 
d'une poudre de LiOH»H 2 0 a un gel de V 2 O s prepare au prealable par 
polycondensation d'acide vanadique. L'acide est lui-meme obtenue par passage 
d'une solution de metavanadate de sodium (NaV0 3 ) a travers d'une colonne 
echangeuse d'ion H+/Na+ (voire D1, section "experimental"). 

2.2. L'objet de la revendication 1 differe done de ce procede connu, en ce qu'un gel 
precurseur de V 2 O s est prepare par reaction de V 2 0 5 et de H 2 0 2 . 

2.3. L'objet de la revendication 1 est done considere comme nouveau au sens de I'article 
33(2) PCT. 

3.1 . La preparation d'un gel de V 2 O s par reaction d'une poudre de V 2 O s avec une solution 
de H 2 0 2 est connue par I'homme du metier. Le document D2 decrit que I'addition 
d'une poudre de V 2 0 5 avec une solution de H 2 0 2 mene a une solution orange apres 
10 min, qui tourne au rouge apres 2 h. Quand revolution d'0 2 s'arrete, la couleur 
change a un jaune-orange et on note la precipitation d'un precipite gelatineux de 
couleur rouge-brun. Se precipite s'enfle et un gel homogene, visqueux et de couleur 
rouge fonce est produit apres 24 h (voire D2, section "experimental". Le document 
D3 decrit la synthese de gel de V 2 O s par reaction d'une dispersion de V 2 0 5 aqueux 
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avec une solution de H 2 0 2 (voire D2, sections "introduction" et "sample preparation"). 



La caracteristique "preparation d'un gel de V 2 O s en faisant reagir une poudre de V 2 O s 
avec une solution de H 2 0 2 " est seulement une des possibilites que la personne du 
metier pourrait choisir, selon le cas d'espece, parmi plusieurs possibilites evidentes, 
pour resoudre le probleme pose sans qu'une activite inventive soit impliquee. 

3.2. En vue du §3.1 . ci-dessus, I'objet de la revendication 1 est considere comme 
n'impliquant pas une activite inventive telle que definie par Particle 33(3) PCT. 

3.3. Les revendications dependantes 2-9 ne contiennent aucune caracteristique qui, en 
combinaison avec celles de Tune quelconque des revendications a laquelle elles se 
referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne 
Pactivite inventive. 

4.1 . Le document D1 decrit un procede de preparation de Li 1-2 V 3 0 8 suivi d'un traitement 
thermique entre 1 50 a 400 Le produit obtenue est cristalline. D'apres une 
micrographie obtenue avec un microscope electronique a transmission le 
produit obtenue est en forme d'aiguille de dimension nanometrique. Le 
compose du type L^ 2 V 3 0 8 produit par reaction sol-gel cristallise en forme 
d'aiguille/file (Fig.2b, page 2683, alienas "Experimental"). 

4.2. Uobjet de la revendication 1 0 differe done de ce produit en ce que le Li (1+Cl )V 3 0 8 
(0.1<a<0.25) est en forme d'aiguille qui presente une repartition bimodale et qui ont 
une largeur I, une longueur L (10-50 micron, second mode: 1-10 micron) telle que 
4<L/I<100. 

4.3. Uobjet de la revendication 1 0 est done considere comme nouveau au sens de Particle 
33(2) PCT. 

4.4. La difference technique n'est pas relie a un effet technique, done le probleme que se 
propose de resoudre la presente invention, en vue de la difference technique, peut 
etre considere comme etant de propose un compose Li (1 2) V 3 0 8 d'une forme cristalline 
alternative. 



Formulaire PCT/Feuill© separee/237 (feuille 2) (OEB-janvier 2004) 



OPINION ECRITE DE ('ADMINISTRATION Demande Internationale n° 

CHARGEE DE LA RECHERCHE 

INTERNATIONALE (FEUILLE SEPAREE) PCT/FR2005/000357 

II sera remarque a toute fin, qu'il est impossible de deduire de la figure 1 de la 
presente demande, qu'en effet le produit obtenue par se procede aura les 
caracteristique mentionne dans la revendications 10. 

4.5. II s'agit done d'une alternative que la personne du metier pourrait choisir, selon le cas 
d'espece, parmi plusieurs alternatives evidentes, pour resoudre le probleme pose 
sans qu'une activite inventive soit irnpliquee. 

5. Uutilisation du Li (1+a) V 3 0 8 (0.1<a<0.25) comme matiere active dans une electrode 
positive et reincorporation de ladite electrode dans une batterie sont connue par Tart 
anterieure. 

L'objet des revendications 11-18 n'est done pas considere comme nouveau au sens 
de rarticle 33(2) PCT. 
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